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@ KUnamcnar Ra*»n. 

© Ola Erfindung b9trim alnen kOnsUichen Rasan, Insbeson- 
dara fur SpW- und Sporwiagen. swischervdessan PoWden 
etna FOlluno bus achuttfShlQem Material, Insb&sondere Sand, 
bonvt vorgosahen tel. dafl die trelen Endan dar P off fid en Qber 
dto FOUung vorstotwn. GemM der ETTlndung 1st die FOIlung be- 
z&gfch Oer Polfiden minds elnos Bindemtttels fastgdegt. 
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Kunstlicher Rasen 



Die Erfindung betrifft einen kunstlichen Rasen, 
dere «r Spiel- und Sportanlagen, zwischen dessen Polfaden 
eine Fill lung aus schilttfahigen Material, -insbesondere Sand, der- 
art vorgesehen ist, daB die freien Enden der Polfaden Ober 
die Fullung vorstehen- 

Ein derartiger kunstlicher Rase* ist beispielsweise aus 
der DE-OS 31 16 231 bekannt. Andere sandgeftillte kunst- 
liche Rasen sind ferner in den OS-PSsen 3 995 679, 
4 044 179, 4 389 435 und 4 337 283 beschrieben. 

Es 1st ein gemeinsames Merkmal der bisher bekannten sand- 
gefullten Rasen, daB das Material der Fullung,. 
we nn man eiiuual davon absieht, daB es im Gebrauch, das 
heifit beim Bespielen der kunstlichen Rasens, zu einer 
in allgemeinen unerwunschten, sehr starken Verdichtung 
kommen kann, bezuglich der Polfaden relativ frei beweg- 
lich ist und dafi weder zwischen den Polfaden und dem 

Material der Fullung, noch zwischen den einzel- 
nea Partikeln des komigen Fullmaterials eine Bindung 
besteht. 

Die Tatsache, daB das FulUnaterial bisher locker zwischen 
die Polfaden des Rasens eingefullt ist. macht es gemaB 
dem Stande der Technik er f order Itch, bei der Anlage eines 
Sportplatzes oder dergleichen zunachst den kunstlichen 
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Rasen auf einem entsprechend prSparierten Untergrund zu 
verlegen und gegebenenf alls zu spannen und zu bef estigen 
und erst dann an Ort und Stell* die Pulling in den Pol des 
Rasens einzubringen, was in der Weise geschieht, daB das 
schlittfahige Material der FGllung aux den kiinstlichen Rasen ge- 
schiittet md mit Hilfe von Bursten in den Pol eingetragen 
vird, wobei die Bursten gleichzeitig fur eine Nivellierung 
des Fiillnaterials im Pol des Rasens sorgen und so einge- 
setzt verden, da£ die freien Enden der PolfSden mehr Oder 
weniger wait tlber die Oberseite der Ftillung vorstehen. 

Das bisher angewandte Verfahren fur die Herstellung eines 
sandgefullten kiinstlichen Rasens ist In zweierlei Hin- 
sicht nachteilig, namlich zum einen deshalb, veil die Ein- 
richtungen zum" Eintragen und Kivelliexen der Fullung an 
der Baustelle selbst verfttgbar sein mfcssen, insbesondere 
dann, wenn die Fullung aus mehr er en, zur Entmischung nei- 
genden Komponenten zusammengesetzt ist und folglich nur 
mit speziellen Ger&ten zuverlassig in den Pol des kttnst- 
lichen Rasens eingebracht we r den kann, und zum anderen 
deshalb, well ein gleicfamaBiges Eintragen der Fttllung 
im Freien b'ereits durch eine geringfiigig erhohte Feuch- 
tigkeit beeintr&chtigt wird, da die Partikel des scbufctfahi- 
gen Materials aneinander. und/oder an den PolfSden haften 
und die Zwischenraume zvischen den Polfaden folglich 
nicht gleichmaBig fullen. Beispielsweise gentigt bereits 
. eine geringfiigige *Bef euchtung der PolfSden durch Tau 
oder NebelnSssen, urn ein gleichmaBiges Eintragen und 
Niv:ellieren des Flillmaterials zu verhindem. 

Ausgehend vom Stande der Technik liegt der Erf indung die 
Aufgabe zugrunde r einen kiinstlichen Rasen der eingangs 
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angegebenen Art dahingehend zu verbessem. daB er an einer 
Baustelle unabhangig von der Witterung und ohne Spezialma- 
echinen bei gleichmaBiger QualitSt der Fullung zwischen 
den Polfaden ausgelegt werden kann, sowie ein Verfahren 
zum Herstellen eines derartigen verbesserten ktinstlichen 
Rasens anzugeben. 

Diese Aufgabe wird, was den JcQnetlichen Raseri anbelangt, 
gemaB der Erfindung dadurch gelost, dafl die Fullung bezug- 
lich der Polfaden mittels eines Bindemittels festgelegt 
1st. 

Es 1st ein wesentlicher Vorteil des kiinstlichen Rasens 
gemaB der Erfindung, dafl er einschliefilich der Fullung 
in Herstellerverk fertiggestellt werden kann, wo optimale. 
Betriebsbedingungen und Maschinen verfugbar sind, so daB 
eine gleichmaBige Einbringung der Fullung in den Pol des 
Rasens gewShrleistet 1st, der dann aufgrund der Fixierung 
der Fullung mit Hilfe eines Bindemittels in gefullten Zu- 
stand aufgerollt und so zu der jeweiligen Baustelle trans- 
portiert werden kann, urn dort in der Halle oder 1m Freien 
ausgelegt zu werden. 

Was das Verfahren anbelangt, so wird die gestellte Aufgabe 
also dadurch gelost, dafl man das* scbuttfahige Material nach dem 
Einbringen desselben in den Pol des kiinstlichen Rasens 
mit Hilfe eines Bindemittels beziiglich der Polfaden fixiert. 

Das Bindemittel kann erf indungsgemaB nur an der Oberflache 
der Fullung aus schuttfahlgera Material vorgesehen sein, um 
dieses wahrend des Transports in seiner Lage zu halten. 
Dabel ist es besonders vortellhaft, wenn das Bindemittel 
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auf die Oberflache der Fullung aufgespruhf vird, wofilr 
beispielsveise Cellulose-Kther besonders geeignet 1st. 
Wenn der geful-lte. kiinstliche Rasen dann verlegt ist, 

kann das Bindemittel gegebenenfalls vieder entfernt wer- 
den, weshalb es besonders giiastig ist, ffir das Fixieren 
der Oberflachenschicht ein wasserlosliches Bindemittel 
zu verwenden, wobei zu diesen wasserlSslichen Bindemit- 
teln beispielsveise anch gewisse Caseinprodukte gehoren, 
die vorteilhaft eiageset2t werden kSnnen. 

Wenn das Material der Ftillung dagegen dauerhaf t 
beztiglich der Polfaden festgelegt werden soil, bei- 
spielsweise urn einex Entmischung im Gebrauci. bzw. beim 
Bespielen entgegenzuwirken, dann ist es erfindungsgemSB 
vorteilhaft, das Rindemittel, insbesondere ein wasser- 
unloslicnes Binderaittel, vor dem Eintragen des schuttfahigen 
Materials in den Pol des Rasens mlt diesem Material zu 
mischen und spater, beispielsveise durch eine WSrmebe- 
handlung, zu aktivieren. ' Dabei kommen als wasserunlSs- 
liche Bindemittel vorzugsweise folgende Stoffe in Fraget 
PVC-Pulver, PET-Pulver, Schmelzfasern, Kunstharzdis- 
persionen in Wasser Oder eJLnem LSsungsmittel, wobei 
diese Stoffe einzeln oder in geeigneten Xombinationen 
eingesetzt werden konnen. 

Weiterhin konnen fur einen "sandgef villten" Rasen gexoaB 
der Erfindung auBer Sand, insbesondere ausgegluhtem 
Sand, zusatzlich oder stattdessen verschiedene andere schtltt- 
flhige Materialien verwendet werden, wie z-B. Kork, 
Gummigranulat, korkartiges Kunststof fgranulat , faseriges 
oder mehlaxtiges Gummiiaaterial oder Textiltaserelemente. 
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Besonders vorteilhaft ist es femer, wenn 
f indung bei der sogenannten Ruckenausrustung des kuast 
19 . „ ^ Rt bei der Beschichtung des Grund- 

lichen Rasens, das heiBt bei aer 

g ewebes des Rasens, It PVC-Kunststof f en oder »i L*-x 
Lindest in ausgewahlten Bereichen, beispielsveise langs 
d er ausgepragten Rippe* des Gr.ndgewebes einer Raschel- 
W are, auch das Einstreuen des mit eine* Bindemittel ver 
setzten Pflllgut. erfolgt, so da* beim Ausrusten bei ent- 
^rechender Teaperatur " der Riickseite des Grundgewebes 
sprechenaer xemp ^viviert und das schuttfShige 

qleichzeltig das Bindemittel aktiviert una 
Material so gebunden wird, daB. es sich nicht mehr ver- 
schiebt vuxd fur lange Zeit an den Polfaden des Rasens 
festgelegt ist. 

Weiterhin hat es «ich in Ausgestaltung der Erfindung als 
vorteilhaft erwiesen, venn die Art und die Menge des 
Bindemittel.. bezogen auf "die Art und Abmessungen . ■ - 
des Fiillmaterials, so gewahlt wird, daB das Bindemittel, 
welches wie oben angedeutet gegebenenf alls zunachst 
aktiviert werden muC, einer Verdichtung und/oder einer 
Entmischung des immaterial s dauerhaft entgegen- 

wirkt. Hierdurch entfallt dann auch die NotwendigXait , 
die Fullung von Zeit zu «.it auf tulockern und/oder zu 
erganzen, was im allgemeinen sehr schwierig 1st, da 
die PolfSden bei dsr Benutzung bzw. beim Bespielen 
eines kunstlichen Rasens spleiBen. 

Wie veiter oben bereits angedeutet, Jcann das schvittfa- 
hige Material der Fvillung gemafl der Erfindung ein kor- 
niges Material sein oder auch ein faseriges Material, 
vie zum Beispiel ein faseriges Gumraimaterial , wie es 
beim Schalen von Guiroidteilen erhalten wird. Dabei ver- 
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den Lange und Querschnitt der Fas em des fasrigen Full- 
materials entsprechend den jeweiligen Erf ordernissen 
gewahlt, wobei, eberiso vie bei der Wahl der Partikel- 
grofie, fur ein koraiges Fullmaterial darauf geachtet 
wird, daS sich das Fullmaterial in den Flor des kiinst- 
lichan Rasens einbursten laBt- 



Weiterhin hat es sich in Ausgestaltung der Erfindung als 
vorteilhaft erwiesen, wenn ein wasserunl5sliches Binde- 
mittel vor den Mischen nit dem Fullmaterial nit einer 
wasser 16s lichen Komponentei insbesondere mit grobem 
Xochsalz oder einem anderen wasserloslichen, preis- 
vert zur Verfiigung stehenden Salz, gemischt wird und 
wenn das so erhaltene Gemisch aus Bindemittel und was- 
serloslicher Komponente mit dem Material der Fttllung 
gemischt wird, da die wasserlosliche Komponente in die- 
sem Fall nach dem Aktivieren des wasserunloslichen Bin- 
demittels wieder aus dem "sandgef iillten" Rasen her aus- 
gewaschen werden kann, wobei Hohlraume zuriickbleiben , 
die verhindern, daS das Material der Fullung zu stark 
verdichtet wird. 



Als besonders vorteilhaft hat es sich erwiesen, wenn 
in den Flor des kiinstlichen Rasens eine Fullung aus 
50 % Gununigranulat, 25 % grobes Streusalz und 25 % 
Polyathylen-Sinterpulver eingebiirstet wird, wie es 
beispielsweise von der Firma Hoechst unter der Typen- 
bezeichnung PE B 06 in den Handel gebracht wird. Eine 
derartige Mischung wird bei einem* kunstlichen Rasen 
mit einer Polhohe von 24 mm und mit 300 Stichen pro 
Meter in einer Menge von 5,5 kg/zn eingeburstet . 
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Hachdem das Gemisch eingefilllt 1st, erfolgt eine Warme- 
behandlung bei einer Temperatur von etwa 135 C fur die 
oauer von etwa 5 bis 6 Minuten, wodurch eine Sinterung 
des Sinterpulvers erfolgt u*d eine vasserunlbsliche Bxn- 
demittelstruktur erhalten wird. Der wasserloslichs Hi- 
fi chungsbestandteil - beim Ausftihrungsbeispiel Salz - 
verhindert im Bereich seiner Kbraer ein Zusawmenbacken 
der Fiillung und wird spater nit Wasser herausgesptiit , 
so dafl zwischen dem Guiwaigranulat, dessen. Partikel durch 
das wasserunlbsliche Bindemittel nicht nur miteinander, 
^ondem auch mit den Polfaden verbunden sind. Hohlraume 
entstehen- 

Die Erf indung wird nachstehend anhand einer Zeichnung 
noch naher erlautert. deren einzige Figur eine schema- 
tische, perspektivische Darstellung einer bevorzugten 
Ausfilhrungsform eines kiinstlichen Rasens gemaB der 
Erfindung schrag van unten gesehen zeigt. 
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lm einzelnen zeigt die Zeichnung ein Teilstilck eines was- 
serdurchlassigen kunstlichen Has ens 10, an dess.en Unter- 
seite eine Filtermatte 12 ankaschiert ist. Das Ankaschie- 
ren der Filtermatte 12 an den Rasen 10 erfolgt dabei in 
der Weise, dafl von den gitterartig verlaufenden Stegen 
bzv. Rippen 14 des Grundgewebes des Rasens 10 mindestens 
die in einer Richtung parallel zueinander verlaufenden 
Rippen - beim Ausfiihrungsbeispiel die in der Zeichnung 
von links nach rechts verlaufenden Rippen - mit einer 
Beschichtung versehen verden, die ein Ankaschleren der 
Filtermatte 12, vorzugsweise durch thenoische Ver- 
schweifiung, gestattet. Die Filtermatte 12 dient dabei 
dazu, das Aufwatrtswandern von Schmutz partite In aus dem 
Untergmnd in den kiinstlichen Rasen zu verhindern. 

Der kunstliche Rasen TO weist von dem gitterartigen 
Grundgevebe nach oben abstehende FolfSxLen IS auf , die 
in der Praxis insbesondere bei der Verwendung von 
Raschelware fur den Rasen 10 haufig durch schmale 
Kunststoffbandchen gebildet sind, welche tiblicherweise 
eine Lange bzw. Hdhe zvischen etwa 1B und 36 mm auf- 
weisen. 

Zwischen den Polf&den ist gemafi der Erfindung eine Ffil- 
lung Iff aus ein era ' schattfahigen Materiai: mit Half* eines 
Bindemittels festgelegt. Die Art bzv.Kornung des Full- 
matrials richtet sich dabei nach der geplanten Benutzung 
und nach anderen Faktoren, beispielsweise danach, ob 
der kunstliche Rasen in einer Halle oder im Freien ver- 
legt vird, Ebenso vird das Bindemittel entsprechend dem 
Verwendungszweck des Rasens ausgewahlt und ist entweder 
ein dauerhaftes Bindemittel, welches nicht nur das schUttr 
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fahi0e Material bezviglich der Polfaden fixiert, sondem 
gle'ichzeitig eine Verdichtung desselben verhindert, oder 
eln nur vorUbergehend. insbesondere . nur fiir den Trans- 
port wlrksames Bindemittel, wie zum Beispiel ein vasser- 
losliches Bindemittel, welches nach dem Auslegen des 
kunstlichen Rasens in einem Frelgelande wieder aus dem 
. sebQttf Shigen Fullmaterial herausgespiilt wird. 

Bei einem kunstlichen Rasen gemaS der Erf indung wird die 
HOhe der Fiillung 16 so gevahlt, dafl die freien Enden 
der Polfaden 18 mit einer gewunschten Lange von beispiels- 
weise etwa 5 mm nach oben iiber die Fullung 16 vorstehen, 
wobei die Lange, mlt der die freien Enden der Polfaden 
18 la Einzelfall fiber die Fullung 16 vorstehen, wieder 
entsprechend der beabsichtigten Nutzung des kunstlichen 
Rasens, entsprechend der Struktur des kunstlichen Rasens 
selbst und gegebenenfalls in Abhangigkeit von Art und 
Kornung dea Filllmaterials , gevahlt werden. 
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Anspruche 

1. Xiinstlicher Rasen, insbesondere fur Spiel- una Sport- 
anlagen, zwlschen dessen Polfaden eine Fiillung aus schutt- 
fahigem Material, insbesondere Sana, derart vorgese- 
hen ist, daB die freien Enden der Self Sden ufcer die 
Fvillung vorstehen, dadurch gekennzeich- 

n e t , dafl die Fiillung (16) bezuglich der Polfaden 
(18) mittels eines Bindemittels festgelegt ist. 

2. Kunstlicher Rasen nach Anspruch 1, dadurch gekenn- 
zeichnet, dafl das Bindenittel zumindest an der Ober- 
flache der Fullung (16) aus schuttfahigem Material vorge- 
sehen ist. 

3. Xunstlicher Rasen nach Anspruch 2, dadurch gekennzeich- 
riet, daB das Bindenittel in Form einer insbesondere 
aufgespruhten Schicht an der Oberflache der Fiillung 
(16) vorgesehen ist. 

4. Kunstlicher Rasen nach einem der Anspruche 1 bis 3, 
dadurch gekennzeichnet, daB das Bindenittel vasser- 
loslich ist. 



5. 



Kunstlicher Rasen nach Anspruch 4, dadurch gekennzeich- 
net, dafl als Bindenittel Cellulose-Ather und/oder 
Casein vorgesehen ist. 

- 2 - 
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Kiinstlicher Rasen nach einem der Anspriiche 1 bis 3, da- 
durch gekennzeichnet, dafl das Bindemittel vasserun- 
loslich ist. 

Kiinstlicher Rasen nach Anspruch 1, 2 und 6, dadurch 
ge kenn 2 eichnet, daB das Bindemittel iiber die gesamte 
Tiefe der Fiillung (16) ait dem schiittf ahigen Material 
der Fiillung (16) gemischt ist. 

Kiinstlicher Rasen nach Anspruch 6 oder 7 , dadurch ge- 
" kennzeichnet, dafl als wasserunl6sliches Bindemittel 
mindestens einer der folgenden Stoffe vorgesehen ist: 

PVC-Pulver. PET-Pulver, Schmelzf asern, Xunstharzdis- 
persion in Wasser oder einem LBsungsnittel . 

9 Kiinstlicher Rasen nach einem der Anspriiche 1 bis B, 
dadurch gekennzeichnet. daB als scWSttf ahiges Material 
fur die Fiillung (16) mindestens eiaer der folgenden 
Stoffe vorgesehen ist: 

Sand, insbesondere ausgegluhter Sand, Kork, Gummi- 
material in Form eines mehlartigen , fasrigen oder 
granulatfBrmigen Materials-, korkartiges Kunststoff- 
granulat, Textilf asexelemente . 

10. Kiinstlicher Rasen nach einem der Anspriiche 6 bis 9, 
dadurch gekennzeichnet, dafl das yrasserunlosliche 
Bindemittel als Bestandteil eines Gemisches nit emer 
wasserloslichen Komponente vorgesehen ist. 

- 3 - 
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n . Kunstlicher Sasen nach Anspruch 10, dadurch gekenn- 
zeichnet, daB als vasserlosliche Xomponente des das 
Bindemittel enthaltenden Gemisches grobkcmiges Salz 
vorgesehen ist. 



12. 



Verfahren zum Eerstellen eines kunstlichen Basens 
nach Anspruch 1 , dadurch gekennzeichnet, daB roan 
das schuttfahige Material der Fullung nach dem Ein- 
bringen desselben in den Pol des kunstlichen Rasens 
mit Hilfe eines Bindemittels bezuglich der Polfaden 
fixiert. 

13. Verfahren nach Anspruch 12, dadurch gekennzeichnet, 
daB man zunachst das schuttfahige Material der Ful- 
lung zwischen die Polfaden einbringt und daB man dann 
die Oberflache der Fiillung mittels eines aufgespruhten 
Binderaittels fixiert. 

14. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, 
daB man das schuttfahige Material der Fullung nit 
dem Bindeniittel mischt und dann zwischen die Polfaden 
einbringt und daft man das Bindeniittel dann insbesondere 
durch ErwSrmen aktiviert. 

15. Verfahren nach Anspruch 13, dadurch gekennzeichnet, 
dafl man das Bindeniittel als Bestandteil einer Mi- 
schung aus einem wasserunloslichen Bindeniittel und 
einer was series lichen Komponente bereitstellt und 

• diese Mischung dann mit dem schuttf ahigen Material 
der Fullung mischt und daB man die vasserlosliche 
Komponente der das Bindemittel enthaltenden Mischung 
nach dem Aktivieren des Bindemittels aus der Fullung 
her auswSscht . 
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